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Krystallmessungen II. 


von 


Dr. Philipp Heberdey, 


Assistcntcn am mincralogischcn Museum dev k. k . Universitai in Wien. 


Olit 28 Texr.Tguren. 


(Vorgelegt in der Sitzung am 9. Janner 1896.) 


In der nachstehenden Arbeit ist die Krystallbestimmung 
von 14 chemischen Substanzen enthalten. welche mir zur Unter- 
suchung von den Herren Prof. Weidel, Prof. Zeisel und Prof. 
Li ppm an n anvertraut wurden. Die chemischen Formeln sind 
nach den schriftlichen Angaben der Autoren hier angefiihrt; 
wo die genaue Constitutionsformel und der Titel mangelt, 
wird diesel be erst durch die bevorstehenden Publicationen 
des chemischen Verhaltens der Substanzen von den Herren 
Autoren bekannt gegeben werden. 


I. [J-Hemipinathylestersaure 


COOH 



CH s O—C 


c— cooc.,h 5 



CH 


Die Substanz wurde dargestellt von Herrn Dr. Weg- 
sch eider im Laboratorium Prof. We id el’s, und zwar wurden 
die Kiystalle gewonnen durch Yerdunstung einer atherischen 
Losung; sie sind wasserfrei, ihr Schmelzpunkt liegt zwischen 
147—149°. 

Krystallsystem: as} r mmetrisch. 

Axenverhaltniss: a :b : c — O'4972 : 1: O'3699. 
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Y) = 117° 54' 
i = 93 25 
C= 89 20 

Die Krystalle sind farblos, vollkommen durchsichtig, von 
saulenformigem Habitus; sie sind an beiden Enden wohl ent- 
wickelt, die einzelnen Flachen geben gute Signale, bloss eine 
einzige Flache 010 war gekriimmt. 




Die beobachteten Formen sind: 

c(001), &(010), w(110), {i.(llO), p (T11), ffi(TTl). 

Die Ergebnisse der Messungen und Rechnung stellen sich, 
wie folgt. Die Rechnung stiitzt sich auf die mit * bezeichneten 
Winkelwerthe. 1 


Buchstaben 

Indices 

Gemessen 

Gerechnet 


001 

: 100 



62‘ 

5 6' 

V- 

001 

: 110 

66' 

5 1' 

66 

1 * 

c:p 

001 : 

: TlO 

113 

59 

113 

59 

c : m' 

001 

: TlO 

116 

36 

116 

36 

c : m 

001 

: 110 

63 

24 

63 

24* 

c : b 

001 : 

: 010 

86 

29 

86 

35 

c: V 

001 

: OlO 

93 

31 

93 

25 

c-P 

001 : 

: Ill 

46 

48 

46 

53 

c : ~ 

001 : 

: IT 1 

49 

0 

49 

0* 


100 : 

: 110 



23 

46 


1 Auch in den folgenden Tabellen sind immer die der Rechnung zu 
Grunde gelegten Winkelwerthe mit * bezeichnet. 

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl.; CV. Bd., Abth. I. ' 
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P. Heberdey, 


Buchstaben Indices 


Gemessen Gerec’nnet 



in : ;jl 
in : b 


in 


b 


100: lio 

TOO:Tll 

110 : lio 
110:010 
lTO : 010 

111 : 010 
Til:TlO 
Til :TTl 
Til : lTO 
TTl :TTO 
TTl : TlO 
TT1 : OTO 


47°5S' 

64 57 

67 3 

65 0 
67 IS 
39 2S 
97 5S 
67 36 

go oo 

72 30 


24° 14' 
74 37 
4S -0 

64 57 * 

67 3 * 

65 4 

67 6 

39 9 

9S 22 
6< 36 
SI 42 
72 47 


Die Ausloschung ist auf der Flache 010 fast parallel zur 
Kante 010:110. Auf 010 trirt eine der beiden Axen aus. welche 
aber unter dem Mikroskop nur sehr undeutlich zu sehen ist. 
and sehr excentrisch liegt. 


II. a-Hemipinathylestersaure. 

COOHCoHj 

C 



CH 


Die Substanz vurde ebenfalls von Dr. Wegscheider dar- 
gestellt und erhielt er die Kiystalle durch Yerdunstung einer 
atherischen Losung: sie sind wasserfrei. ihr Schmelzpunkt liegt 
zwischen 144 — 148°. 

Krvstallsystem: monos\'mmetrisch. 

Axenverhaltniss: a : b : c — 1-401: 1:14 22. 


r. = 101 0 17'. 


Die Kiystalle sind farblos, vollstandig wasserhell, auf- 
gewachsen. an dem freien Ende wohl entwickelt: sie sind nach 
der Queraxe gestreckt; die einzelnen Flachen sind manchmal 
gekriimmt und gaben selten einbeitliche Signale. 
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Die beobachteten Formen sind: 

c(001), a(100), £>(122). 




Die Ergebnisse von Messungen und Rechnung sind in 
folgender Tabelle zusammengestellt; die mit * bezeichneten 
Winkelwerthe sind der Rechnung zu Grunde gelegt. 


Buchstaben 


c : a 
c : a ' 
c:p 
c:p f 

a : p 
a : p r 

P'P' 


Indices 


001 : 100 
001 :TOO 
001 : 122 
001 : 122 
001 : 102 
100 : 102 
100 : 122 
100 : 122 
010 : 122 
122 : 122 
122 : 102 


Gemessen 


78°43' 
101 17 
49 43 
130 17 


68 24 
111 36 

87 36 


Gerechnet 


78°43'* 
101 17 
49 43 * 
130 17 
20 54 
57 49 
68 22 
111 38 
43 48 
87 36 * 
46 12 


Auf 001 ist unter dem Mikroskop der Austritt beider Axen, 
aber nur sehr undeutlich zu sehen, wahrscheinlich vvegen der 
Kriimmung der Flachen. 

Die Ausloschung auf 001 ist parallel zur Kante 001: 100. 
Nur bei einem Krystall konnte ich mit den Bertrand’schen 
Flatten eine Ausloschungsschiefe von 1°, bezogen auf die 
Kante 001: 100, beobachten. 
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Bemerkenswerth sind die Atzgriibchen und SUbindividuen, 
welche unter dem Mikroskop auf 001 sichtbar sind. Die Atz- 
eindriicke haben die Form von Dreiecken, deren Grundlinie 
kurz ist und parallel zur Kante 001:100 verlauft. Die beiden 
anderen Schenkel sind ungefahr gleich lang und parallel den 
Kanten 001:122 und 001: 122. Die Atzgriibchen bestehen wie 
die Subindividuen im Wesentlichen aus vier Flachen, von denen 
die tiefste, respective die oberste parallel 001 ist. 

Da sich die a- und [3-Hemipinathylestersaure nur durch 
die verschiedene Stellung des Atomcomplexes COOC 2 H 5 von 
einander unterscheiden, so lag die Vermuthung nahe, dass dies 
Verhaltniss auch in krystallographischer Hinsicht zum Aus- 
druck gelangen wiirde. In der That ergibt sich bei beiden Sub- 
stanzen als Verhaltniss: 

a: c — 1: O’735 ([3-Hemipinathylestersaure) 
a: c — 1: O’769 (a-Hemipinathylestersaure), 

so dass durch die Umstellung des Atomcomplexes eine wesent- 
liche Einwirkung erfolgt in Bezug auf die b- Axe, dagegen das 
Verhaltniss von a : c fast ungeandert erscheint. 

Eine ahnliche Erscheinung findet sich auch bei anderen 
isomeren Verbindungen und hat auf dieselbe Helge Back- 
strom 1 bei seinen krystallographischen Untersuchungen liber 
a- und (3-Amyrilen hingewiesen. Beide Substanzen krystalli- 
siren rhombisch, zeigen dieselbe Dispersion, Doppelbrechung;. 
bei beiden ist die Axenebene 001 und verhalt sich bei 

a-Amyrilen a : c — 1: T 6482 
P-Amyrilen a: c — 1:1 • 6963, 

so dass wie oben das Verhaltniss a\c wenig geandert erscheint. 

MatsWeibull 2 beschreibt die Krystallform des a- und 
[3-Platoathylsulfinchlorid PtCl 2 , 2S(C 2 H 5 ) und gibt als Axen- 
verhaltniss an: 


1 H. Backstrom, Krystallogr. Untersuchungen uber a- und p-Amyrilen. 
Groth’s Zeltschr. fur Krystallogr. XIV, S. 545. 

2 M. Weibull, Uber die Platinverbindungen der Alkylsulfide. Groth’s 
Zeitschr. fur Krystallogr. XIV, 121. 
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a-Platoathylsulfinchlorid l - 5876 : 1 : 1 * 2610, (3 = 86 ° 4 ' 
(3-Platoathylsulfinchlorid 1*5567 :1 : 1*2961, (3 — 82°44 / , 

wo die Anderung der Stellung eine sehr geringe krystallo- 
graphische Verschiedenheit hervorruft; es verhalt sich: 

a : c — 1:0* 7946 a j 

a\c— 1:0*8324 (3 1 plat ° ath y lsulfinchlond - 

Als weiterer Beleg moge noch genannt werden das a- und 
p-Picolinplatinchlorid (C e H 7 NHCl) 8 PtCl 4 , von denen das erstere 
monosymmetrisch: 

a:b :c — 1 * 272:1: 0*953, p = 71°21' 
das letztere asymmetrisch krystallisirt: 

a :b\c — 0*90331:1:0*7082. 

Beide wurden krystallographisch bestimmt von Sander 1 
und ergibt sich: 

a: c = 1:0*7494 



a:c= 1:0*7840 


Die Obereinstimmung in dem Verhaltniss a : c tritt noch 
deutlicher hervor, wenn man das von Fock 2 ftir das (3-Chlorid 
berechnete Axenverhaltniss annimmt: 


a\b:c — 0-8973:1:0*6627 
a : c — 1: 0'7385. 


Es diirfte sich mithin als Gesetz ableiten lassen, dass der 
Ubergang eines Atomcomplexes aus der a- in die (3-Stellung 
das Verhaltniss von a : c nur wenig andert, wenn auch die 
anderen krystallographisch'en und optischen Constanten eine 
bedeutende Verschiebung erleiden lconnen. Doch scheint diese 
Annahme nur fur den Ubergang aus der a- in die (3-Stellung 
zu gelten, indem z. B. das [3- und 7 - Platosulfinchlorid 3 


1 Groth’s Zeitschr. fur Krystallogr. XX, 242. 

2 Ebenda, XX, 342. 

3 Ebenda, XIV, 126. 
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PtCl 2 , 2S(C 4 H 9 ) 2 eine bedeutende Verschiedenheit des Verhalt- 
nisses a : c zeigen: 


a \ b : c — 4425 :1: 0• 9989 

a : b : c — 1'3733 : 1: 0*6910 



Platopropylsulfinchlorid. 


Zugleich mit den a- und (3-Hemipinathylestersaure-Kry- 
stallen ubergab mir Dr. Wegscheider noch eine Suite von 
Krystallen, welche angeblich der a-Hemipinathydestersaure 
angehoren sollten; er erhielt sie durch Verdunsten aus einer 
Benzollosung; sie sind wasserfrei, ihr Schmelzpunkt liegt 
zwischen 144Y 2 ° und 145°. 

Sie sind monosymmetrisch nach der Axe b gestreckt und 
weisen dieselben krystallographischen Verhaltnisse auf, wie 
jene sind, welche Hofrath v. Lang 1 bei den Krystallen des 
sauren Hemipinathylathers C 12 H 14 0 6 -f- iy 2 H 2 0 gefunden. 


v. Lang 

A u t o r 

Formen: 

Formen: 

(100) (110) (101) (T01) 

(i 00) (110) (101) (101) (001) 

Indices 

Gemessen 

Gerechnet 

Gemessen 

100 : 110 

53°40' 

53°40' 

53°30' 

110 : IlO 

76 26 

76 46 

76 36 

100 : 101 

66 40 

66 40 

66 35 

TOT : TOO 

67 41 

67 41 

67 41 

001 : 101 

— 

23 20 

23 20 

001 : T01 

— 

22 34 

22 34 

101 : TOT 

— 

45 38 

— 

110 : TlO 

72 20 

72 40 

— 

110:10T 

77 2 

77 0 

— 


Das Axenverhaltniss ist nach v. Lang: 

a:b : c — L3596 : 1 : 0-5723 
■q = 90° 36'. 

Der optische Charakter ist bei beiden ident, die positive 
Mittellinie senkrecht auf 100. 


1 Diese Sitzungsberichte, CII. Bd., Abth. II. a, S. 873. 
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Vergleicht man diese Krystalle mit denen der a-Hemipin- 
athylestersaure, so sieht man, dass beide sowohl im Axenver- 
haltniss, als auch den Winkelwerthen nach so stark differiren, 
dass es nicht moglich ist, beide unter einer Krystallform zu 
vereinigen. Ob aber hier Dimorphie vorliegt Oder vielleicht doch 
die eine Suite der Krystalle wasserhaltend ist, die andere aber 
nicht, ist mir nicht moglich zu entscheiden. 


III. Trimethylcolchidimethinsaure 



COOH 


Unter diesem Namen iibergab mir Prof. Zeis el eine Suite 
von Krystallen, welche er alle erhielt durch Auskrystallisiren 
der Substanz aus einer Methylalkohollosung. Schon a priori 
musste ich zur Vermuthung kommen, dass die Krystalle nicht 
derselben, sondern zwei chemisch verschiedenen Substanzen 
angehoren diirften. Denn einerseits zeigte ein Theil der Kry¬ 
stalle einen tafelformigen Habitus, wahrend die anderen saulen- 
formig entwickelt waren; anderseits wurden die tafelformigen 
Krystalle schon nach 1—2 Stunden opac und undurchsichtig, 
wahrend die saulenformigen lange Zeit hindurch vollkommen 
klar und durchsichtig blieben; einige derselben bekamen wohl 
nach langerem Liegen eine mehr braune Farbung, erwiesen 
sich aber krystallographisch mit den durchsichtigen ident. 


a) Saulenformige Krystalle. 


Dieselben sind an beiden Enden wohl entwickelt, durch¬ 
sichtig, schwach gelblich gefarbt. Dichroismus ist nicht bemerk- 
bar. Die einzelnen Flachen sind gut ausgebildet, selten die eine 
Oder andere gekrtimmt; doch geben die meisten Flachen zwei 
Signale, die in der Regel bis gegen 30' von einander abweichen. 
Bei den goniometrischen Messungen wurde der Horizontalfaden 
intermedia! - eingestellt. 


Krystallsystem: trimetrisch. 

Axenverhaltniss: a\b : c = 0 • 556212:1:0* 349869. 
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Beobachtete Formen: c(001), a (100\ £(010). m( 1 10), n (011 ). 
Die Ergebnisse von Messungen und Rechnung stellen sich 
folgt: 

Buehstaben 

Indices 

Gemessen 

Gerechnet 

! 

c : n 

001 : Oil 

19°25’ 

19°17' 

a : m 

100 : 110 

2S 55 

29 5 

b : m 

010: 110 

66 55 

66 55 * 

b : 12 

010 : Oil 

70 43 

70 43 * 

ii : ri 

Oil .Oil 

3S 50 

3S 34 

12 : in 

Oil : 110 

SO 46 

SO 4S 

it : nr' 

Oil : no 

99 14 

99 12 

in : in 

no: no 

57 50 

5S 10 



Auf 110 tritt eine der beiden Axen sehr excentrisch aus 
die Priifung mit dem Ouarzkeil erlaubt kein sicheres Urtheil 
liber den optischen Charakter; doch scheinen die Ringe vom 
Centrum hinaus sich zu be we gen, also der Kiystall optisch 
negativ zu sein. Bei Anwendung des Babinet’schen Com¬ 
pensators zeigt sicb deutlich der optisch negative Charakter. 
indem der schwarze Streifen stark nach links verschoben wird 
in derselben Richtung, wie der negative Glimmer verscbiebt. 

Die Hyperbel ist gegen das Centrum zu blau, auf der con- 
vexen Seite einheitlich roth gefarbt. die Dispersion gleich der 
des Arragonites disymmetrisch: ,o< l 3/.. 

Die Bertrand'schen Ouarzplatten lassen auf 110 eine 
Ausloschungsschiefe von circa 1 0 erkennen, bezogen auf die 
Kanten der Prismenzone. 
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b) Tafelformige Krystalle. 

Diese sind anfangs durchsichtig, schwach gelblich griin 
gefarbt, erhalten aber im verwitterten Zustande eine deutlich 
gelbe Farbe. Die Flachen bleiben wahrend des Undurchsichtig- 
werdens gut erhalten. Die Krystalle selbst sind nach alien 
Seiten hin vollkommen ausgebildet; ihr quadratischer Habitus- 
ist ahnlich dem der Krystalle des Jodmethylates derselben 
Saure. 

Krystallsystem: monosymmetrisch. 

Axenverhaltniss: a :b : c — 1- 078 :1: F 297. 

•/] — 95° 25'. 




Beobachtete Formen: a(100), m(110), d(101),f(101), e(503). 


Buchstaben Indices Gemessen Gerechnet 




100 : 

: 111 



55 ( 

°22 / 

a : 

m 

100: 

: no 

46 ‘ 

>50' 

46 

50 * 

a : 

d 

100 : 

: 101 

41 

56 

41 

56 * 

a 

: e 

100 : 

: 503 

27 

46 

27 

46 

a' 

:/ 

100 : 

: 101 

37 

20 

37 

30 

in : 


110 : 

: 110 

86 

1.7 

86 

20 

in 

: e 

110 : 

: 503 

52 

37 

52 

37 



110 : 

: 111 



30 

22 



110 : 

: 001 



93 

42 



001 : 

: 111 



63 

20 



001 : 

: 101 



53 

29 



001 : 

: 100 



95 

25 



111 : 

: 010 



49 

6 



111 : 

: 101 



40 

47 

d 

: e 

101 : 

: 503 

14 

10 

14 

10 

d 

:/ 

101 : 

: 101 

100 

44 

100 

34 

in 

: d 

101 : 

110 

59 

35 

59 

35 * 



010 : 

110 



43 

10 
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Die optischen Yerhaltnisse konnten wegen Mangel an 
durchsichtigem Materiale nicht bestimmt werden. 


IV. Phenylnaphtylketon 

C 10 H 7 -CO-C 6 H 5 . 


Die Substanz wurde im chemischen Laboratorium des 
Herrn Prof. Lippmann dargestellt. Die Krystalle sind durch- 
sichtig, wasserhell, theils einzeln, theils zu zweien mit einander 
verklebt; sie sind tafelformig nach der Axe a und b entwickelt, 
nach der Axe c ausserordentlich verkiirzt. Die einzelnen Flachen 
sind gut ausgebildet, die Signale einfach und deutlich. 

Krystallsystem: monosymmetrisch. 

Axenverhaltniss: a: b : c — 2*712:1:2* 267. 


r. — 99° 44'. 



100 


Fig. 9. 


Die beobachteten Formen sind: c(001), w(llO), c/(lOl). 
Die Ergebnisse von Messungen und Rechnung stellen sich 


wie folgt: 


Buchstaben Indices .Gemessen Gerechnet 


c : m 
c: in' 
c : d 


001:110 S6°30' 

001 : TlO 93 30 

001 : T01 43 51 


S6 30 * 


93 30 
43 51 * 


001 : Til 
001: 100 
100 : 110 
TOO : TlO 
010 : 110 


70 12 
SO 16 
69 25 
74 4S 
20 39 


i 
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Bucbstaben 

Indices 

Gemessen 

Gerecbnet 



010 : 

: Ill 



28 c 

’ 0' 

m' 

\d 

110 : 

: T01 

78< 

’40' 

78 

40 * 



110 : 

: Til 



23 

18 

'in' 

: in 

TlO : 

: 110 

41 

15 

41 

10 

in' : 

'in' 

TlO : 

: TlO 

138 

45 

138 

50 



101 : 

: TOO 



56 

1 



T01 : 

: Tl 1 



62 

0 


Die Substanz ist stark doppelbrechend; auf 001 die Aus- 
loschung entsprechend dem Krystallsystem parallel zu den 
Kanten 001: T01. 

Ein Axenaustritt ist auf 001 nicht sichtbar. 

V. C 4 H 5 (C 2 H 3 0)N 2 0 3 . 

Die Substanz wurde im chemischen Laboratorium des 
HerrnProf.Weidel dargestellt,sowie auch alle anderen, die noch 
folgen, dem Laboratorium des Herrn Prof. We id el entstammen. 
Die Krystalle wurden gevvonnen durch Verdunsten einer alko- 
holischen Losung; sie sind gut ausgebildet, aufgewachsen, 
saulenformig, wasserhell durchsichtig, nach der Axe b in die 
Lange gestreckt; parallel 010 sind sie ausgezeichnet spaltbar. 


004 



A c 


I / \ \ 

w r n 


i 

i 

i 

» 

i 

i 

i a 

b 

Is 

/ 


/ 

1 \ 

! v ' / 

-j 

- 

\7 


Fig. 11. Fig. 12. 

Krystallsystem: monosymmetrisch. 

Axenverhaltniss: a\b \ c — 1*1113 :1: 1*1132. 

■q — 97° 35'. 

Beobachtete Formen: a(100), c(001), p( 111), Z?(010) (Spalt- 
flache). 
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Die Ergebnisse von Messung und Rechnung sind: 


Buchstaben 

Indices 

Gemessen 

Gerechnet 

£ : b 

001 : 010 

90° 1' 

90° 0’ 

c : a 

001 : 100 

97 35 

97 35 

c : a ' 

001 : TOO 

82 25 

82 25 * 

c: p 

001 : 111 

60 23 

60 23 * 


001 :101 


49 20 

a : b 

100:010 

S9 58 

90 0 

a : P 

100 : 111 

59 40' 

59 40 * 


100 : 101 


48 15 


010 : 111 


49 40 


111 : 101 


40 20 


I 


Die Ausloschung ist auf den Flachen 001 und 100 ent- 
sprechend dem Krystallsvstem parallel zur Kante 001:100. 

Auf der Spaltflache (010) tritt eine der beiclen Axen sehr 
excentrisch aus. 


VI. j5-Amidopropionsaure. 

CH 0 — XH 0 

I 

CH 0 

I 

COOH 

Die Kiystalle dieser Substanz, die von Prof. Weidel dar- 
gestellt wurde, erhielt er aus einer wasserigen Losung, die, 
einige Tage iiber Alkohol gestellt, Kiystalle ausscheidet. Die 
Substanz selbst ist ein Derivat von der vorhergehenden, ent- 
standen durch Abspalten von Kohlensaure und Ammon. 

Die Kiystalle zeigen theils tafelformigen, theils saulen- 
formigen Habitus. Die ersteren gestatteten iiberhaupt keine 
kiystallographische Bestimmung, indem die sehr starke Con- 
vexitat der Flachen, verbunden mit einer weitgehenden Cor¬ 
rosion. die Messungen unmoglich machte. 

Die saulenformigen Kiystalle sind beiderseits entxvickelt, 
durchsichtig, wasserhell, die Pyramiden und Pinakoidflachen 
sind etwas besser, die Prismenflachen sehr schlecht ausgebildet; 
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sie sind gekrummt, oft sehr stark, und geben immer zahlreiche 
Signale. Von diesen wurde immer auf das hellste oder, wenn 
sie gleich stark waren, auf das mittlere eingestellt, und erhielt 
ich folgende krystallographische Constanten: 

Krystallsystem: trimetrisch. 

Axenverhaltniss: a\b : c = 1-3638 :1: 0-5941. 




Die beobachteten Formen sind: a(100), m(l 10), p(l 11). 


Buchstaben 


ay. m 
a : p 
m : p 

P'P* 

p: *p 

p--y 


Indices 


100 : 110 
100 : 111 
110 : 111 
110:010 
111 : 010 
111 : 111 
111 : Tl 1 
111 :IT 1 


Gemessen 


53°30' 
69 29 
53 1 


57 5 
41 3 
72 12 


Gerechnet 


53°30'* 
69 29 * 
53 33 
36 30 
61 28 
57 4 

41 2 

72 54 


Auf 100 ist gerade Ausloschung parallel den Kanten 
100:110 und treten durch 100 beide Axen aus. Die Axen- 
ebene ist senkrecht auf die Kanten der Zone 100:110. Die 
Dispersion ist sehr gering und ist ihre Art nicht sicher zu 
stellen. Es scheint p > (3X zu sein. Der Axenwinkel in Luft 
betragt gegen 70°. 

Mit dem Quarzkeil gepruft, bewegen sich die Ringe deut- 
lich vom Centrum weg, daher die Substanz optisch negativ. 
Die erste Bissectrix ist a und senkrecht,auf 100, die zweite auf 
010; das optische Schema daher (a: c: b). 
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VII. Salzsaures Salz der 2-Amido-- -Pvridinearbonsaure 

r » 


C,H*N 


» COOH 
' NPL 


nL. 



D 


c- >31 . t 010). f 


n: 


i: 


o 


Cm. 


uO 


Die urgebnisse von Messunsrec imc Rechnung 
nder TabeT.e zusammensresicll:: 




_ 




Lrerecanf: 


Oj 1 . 101 



G** - - 


S4 3 : 


55 44 


Or* * 


5-3 2. 


04 41 


54 SO ^ 


OO ~ T 


OT | 


35 


0 tO. til 


f~ * In 
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Buchstaben 

Indices 

Gemessen 

Gerechnet 


too 

110 



34 c 

5 16' 


too 

210 



19 

20 


TOO 

: T01 



41 

59 

in : in’ 

110 

: TlO 

11T 

>28' 

111 

28 

in : n 

110 

: 210 

14 

58 

14 

56 

in : n' 

110 : 

: 2l0 

53 

20 

53 

36 

in ' : t 

110 : 

: T01 

52 

2 

52 

7 


TlO : 

: Ill 



35 

50 

ii : n f 

210 : 

: 2l0 

38 

26 

38 

40 

n ': t 

210 : 

: 101 

45 

28 

45 

28 * 


Ill : 

: 101 



29 

14 


Herr Prof. Weidel iibergab mir noch zwei Suiten von 
Krystallen, bei denen die Flachen (110) schlecht Oder gar nicht 
ausgebildet, dagegen (210) gut entwickelt waren. Aus nach- 
stehender Tabelle ergibt sich die krystallographische Identitat 
dieser Krystalle mit den friiheren. 


Krystalle der I. Suite 

Krystalle der II. 
und III. Suite 

Indices 

Winkehverthe 

Winkehverthe 

101 : 010 

o 

O 

Ob 

CD 

O 

o 

101 : 210 

45 28' 

44 54' 

210 :010 

70 40 

71 10 

210 : 210 

38 40 

38 40 

110 : 010 

55 44. 

55 44 

110 : 210 

14 56 

15 25 


Auf 010 betragt die Ausloschungsschiefe, bezogen auf die 
Kanten 010:110 z= 48°30 / . Ein Axenaustritt konnte nicht beob- 
achtet werden. 


VIII. Goldsalz der [3-Amido-Y-Pyridincarbonsaure 
C 5 H 6 N 2 + HC1+AuC1 3 . 

Unter diesem Namen erhielt ich dunkelrothe Krystalle; sie 
sind aufgewachsen, saulenformig und sind nur die Prismen- 
flachen entwickelt; ungefahr senkrecht auf die Kanten der 
Prismenzone verlauft eine Spaltbarkeit; jedoch sind die Spalt- 
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flachen so unvollkommen, dass von einer Messung abgesehen 
werden musste. Da die Ausloschung parallel den Langskanten 
eine gerade ist, so diirfte ein rhombisches Prisma vorliegen, 
und zwar co P — 88°30 / . Die Krystalle zeigen Absorptions- 
dichroismus. Schwingungen senkrecht zur Kante der Prismen- 
zone werden fast vollstandig absorbirt, der Krystall erscheint 
schwarz. Sind die Schwingungen parallel zur Kante oo P, so 
erscheint der Krystall lichtroth gefarbt. Ein Axenaustritt konnte 
nicht beobachtet werden. 

IX. Chloroplatinat der (3-Amido-Y-Pyridincarbonsaure 



Die Krystalle, welche mir Herr Prof. We id el iibergab, 
wurden gewonnen durch langsames Verdunsten aus einer 
verdiinnten (1: 2) Salzsaurelosung; sie sind saulenformig, auf- 
gewachsen, einige beiderseits entwickelt. Die Prismenzone ist 
gut ausgebildet, dagegen sind die Pyramidenflachen sehr stark 
convex. Sie sind nach 001 ziemlich gut spaltbar. 



0)0 


Fig. 18. 


Fig. 17. 


Die Krystalle sind rothbraun gefarbt und geben einige 
derselben sehr schone Totalreflexe, welche als braun gefarbte 
Signale im Fernrohr erscheinen und von den wirklichen-Flachen- 
signalen der Pinakoide nur ganz wenig seitlich verschoben 
erscheinen. 

Krystallsystem: asymmetrisch. 


rj = 74°41 / , 
€ = 81 43 
C = 90 43 
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Axenverhaltniss: a : b : c : l - 8372 :1 : 1 1258. 

Die beobachteten Formen sind: 

a(100), Z>(010), c(001),/?(Tll); tc(TII). 

Die Ergebnisse von Messungen und Rechnung stellen sich 
wie folgt: 


chstaben 

Indices 

Messung 

Rechnung 

c : a 

001 : 100 

74°25' 

74°25'* 

c : b 

001:010 

81 15 

81 15 * 


001 : T01 


35 26 


001 : Oil 


42 40 


001 : 110 


74 25 


100 : 110 


59 4 

a : b 

100:010 

87 2 

87 2 * 


TOO : T01 


70 9 

a' : p 

TOO:Til 

80 16 

79 25 

a' : t: 

TOO:TTl 

73 15 

73 15 * 

b : p 

010 : T11 

40 40 

40 8 


010: 110 


27 58 


0T0 : lTO 


30 21 

b' : t: 

0T0:T IT 

46 29 

46 29 * 


Die Krystalle zeigen keinen merkbaren Dichroismus. Auf 
100 betragt die Ausloschungsschiefe 13°21', bezogen auf die 
Ivante 100:010. 

Auf 001 tritt eine der beiden Axen aus, sehr excentrisch 
und nur sehr schwer sichtbar. 

X. c 19 h 15 n 3 . 

Die Krystalle dieser Substanz erhielt Prof. Weidel aus 
einer Ligroinlosung. Sie. sind durchsichtig, wasserhell, auf- 
gewachsen. Die Flachen (111) und (Oil) sind gut entwickelt, 
dagegen (010) und (110) stark gekriimmt, ja bei einigen Kry- 
stallen ist die Kriimmung so stark, dass sie sich bogenformig 
nach oben hin verjiingen. Die Signale sind undeutlich, immer 
zahlreich. 

Die Krystalle scheinen zwar der Flachenentwicklung nach 
triclin zu sein, jedoch unter dieser Annahme konnen sie nicht 

Sitzb. d. mathem.-natunv. Cl.; CV. Bd., Abth. I. 8 
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gerechnet werden. Es wurde daher monosymmetrisches System, 
und zwar eine hemiedrische Ausbildung angenommen. 1 Diese 
Annahme findet dadurch eine Sttitze, dass die Ausloschung 
auf 100 eine gerade ist, also eine optische Symmetric vor- 
zuliegen scheint. Alle Krystalle vvaren gleich entwickelt und 
konnten holoedrische Formen nicht aufgefunden werden. 
Krystallsystem: monosymmetrisch (hemiedrisch). 
Axenverhaltniss: a\b : c — 0*6171 : 1: 0* 5319. 

■q = 85° 28'. 


iOu 



Fig. 19. 




Fig. 20. 


Die beobachteten Formen sind: 

a (100), in (l 10), /(011), p(l 11). 


Buchstaben 

a : in 

a : t 
a' : p 

in : t 
m : p 


Indices 


100: 110 
100 : 001 
100 : Oil 
TOO : Ill 
010 : 110 
010 : Oil 
010 : T1 1 
0U1 : Oil 
110 : Oil 
110 : Tl 1 


Gemessen 

52 c 30' 

86 0 
55 14 

66 2 
92 48 


Gerechnet 


52°30 / * 
85 28 
S6 0 * 
55 15 
37 30 
62 4 

67 18 
27 56 
66 2 * 
92 20 


1 Uber hemiedrische Formen des monoklinen Systems cf. Liebisch, 
phys. Krystal!. 1891, S. 49. Ferner Groth’s Zeitschr. fur Krystallogr. XIX, 
S. 237. 
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Die Ausloschung ist auf 100 parallel den Kanten 100 : 110. 
Ein Axenaustritt konnte nicht beobachtet werden. 


XI. C 13 H 10 N 2 O. 

Die Krystalle, welche ich vom Herrn Prof. Weidel erhielt, 
und die aus einer alkoholischen Losung erhalten wurden, sind. 
aufgewachsen, farblos, durchsichtig; die einzelnen Flachen sind 
nicht gut entwickelt, die Pyramiden undDomenflachen sind klein 
und oft corrodirt. Namentlich war es unmoglich, die Lage der 
mit hoheren Indices zu bezeichnenden Flachen sicher festzu- 
stellen, da sie iiberhaupt nur an einzelnen K^stallen und sehr 
schlecht ausgebildet vorkommen; es lasst sich nur constatiren, 
dass sie in der Nahe der angegebenen Pyramiden liegen. Ob sie 
Vicinalflachen sind. Oder die Ungenauigkeit der Messung die 
bedeutende Differenz zwischen Rechnung und Beobachtung 
herbeifiihrt, lasst sich nicht entscheiden. 

Krystallsystem: asymmetrisch. 

c = 90° 10' 

■q — 78 16 
C = 88 49 . 

Axenverhaltniss: a : b : c — 1 • 1295 : 1: 0 • 9113. 



Fig. 21. Fig. 22. 


Die vorhandenen Formen sind: 

a (100), in (l 10), n (340), /(Oil), /'(Oil), p_(l 11), _p'(i 11), 'p(lT 1), 
'p'( TIT), q( 322), r(533), s(599), v(255). 

8 * 
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Die Beobachtungen stellen sich zur Rechnung wie folgt: 


Buchstaben Indices Messung 1 Rechnung 


i 




001 : 

: 100 



78*16' 



001 : 

: 010 



89 

25 



001 : 

: 111 



50 

50 

a 

n 

100 : 

: 340 

60 

21 

59 

50 

a : 

m 

100 

: 110 

52 

30 

52 

30 * 

a : 

in' 

100 

: lTO 

50 

55 

50 

55 * 



100 

: 010 



91 

17 



100 : 

: Oil 

| 


99 

42 



100: 

: OTl 



82 

6 

a 

p 

100 

: 111 

71 

30 

70 

52 

a : 

’p 

100 

: lTl 

70 

4 

68 

29 

a 

<1 

100 

: 322 

60 

10 

58 

58 

a 

: r 

100 

: 533 

51 

54 

53 

4 

a 

: 5 

100 

: 599 

80 

54 

81 

4 

a' : 

P 

TOO : 

: Tl 1 

55 

26 

55 

34 

a' : 

y 

TOO 

: TTl 

56 

4 

56 

4 * 

a 

: v 

TOO : 

: 255 

70 

20 

70 

34 



010 : 

: 110 



38 

47 



010 : 

: T10 



37 

48 



010 : 

: Oil 



49 

8 



010* 

: 111 



51 

11 

in : 

in’ 

110 

: TlO 

76 

25 

76 

35 

in 

: n 

110 : 

: 340 

< 

20 

7 

51 



110 

: 011 



65 

33 

in 

: P 

110 : 

: 111 

46 

30 

46 

1 

' m ‘ 


TTO : 

: Oil 

114 

58 

1 14 

27 

'in' 


TTO : 

: OTl 

53 

10 

52 

IS 

'in' 

: y 

TTO 

IT 1 

38 

30 

38 

30 * 

'in' 

: v 

TTO 

: 255 

45 

58 

45 

1 

'in 1 

' : s 

TTO : 

: 599 

65 

45 

65 

52 

P • 

y 

111 

: TTl 

95 

0 

95 

29 

P 

: t 

111 ; 

: Oil 

27 

46 

28 

49 

V 

: t 

Til : 

: 011 

25 

30 

24 

53 

V 

:t' 

TTl 

: OTl 

26 

2 

26 

2 * 

'p 

: t' 

lTl 

: OTl 

28 

50 

29 

25 

r 

: ^ 

533 ; 

: 599 

28 

57 

28 

0 

t : 

t' 

01 1 : 

: OTl 

81 

32 

82 

22 


Auf 100 ist die Ausloschung fast parallel zu den Kanten 
100 :110. Ein Axenaustritt konnte nicht beobachtet werden. 
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XII. c 9 h 9 no 2 . 

Die Krystalle dieser Substanz, mir tibergeben vom Herrn 
Prof. Weidel, vvaren erhaltlich sovvohl aus Ligroin, als auch 
aus Alkohol. Sie sind farblos, durchsichtig, frei nach alien Seiten 
entwickelt; die Flachen sind schlecht ausgebildet, die Signale 
undeutlich. 

Krystallsystem: monosymmetrisch. 

Axenverhaltniss: a: b : c — 0-4679 :1 : 0-4824. 


7j - 82° 2'. 


ioo 



Fig. 23. 



Die beobachteten Formen sind: 

b(010 ), w(110), /(Ol 1), p(\2\). 


Die Ergebnisse von Messung und Rechnung stellen sich 
wie folgt: 


Buchstaben 

Indices 

Messung 

Rechnung 

bit 

010: 

: Oil 

64' 

°58' 

65 ( 

MS' 


010 : 

: 121 



54 

54 


010 : 

: 111 



70 

17 

b : m 

010 : 

: 110 

65 

15 

65 

15 * 


100: 

: 001 



82 

2 


100: 

: 110 



24 

45 


001 : 

: 101 



49 

59 


Oil : 

: 001 



24 

45 

t : ’m 

Oil : 

: 110 

86 

15 

86 

28 

t : m 

Oil : 

: 110 

73 

10 

73 

10 * 

t : m ' 

Oil : 

no 

1 

93 

45 

93 

32 
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Bucistabe- 

-dices Messing 

Rechjauae 

i : ”sr/ 

I •.‘o* 50' 

l 06~oO 

i : v 

011:121 434c 

43 44 

; : ; 

>1: : 111 49 3l 

49 30 


3 - 7 n 

15 23 

r : *m 

121 : 1 iu 43 2 

42 34 

m : 

! 10 : lIO 49 30 

49 30 * 


TlO : II 1 

n r 


Ti? ■ Tru 

19 43 

Axenaus:ri' 

:: konnee nicht beobac 

hret warden. 


xxn. C.H XO — XH 


Krvsraite. 

erhaken vom Herrn 

Prof. We id 


aiiseks entwickeit durchsichiig. schwach geibgrun gefarb: und 
zeichnen sich aus durch prachtvoileTotalrefiexe. Im auSallenden 
Lien: erseheinen einzelne Flachen blau geiarbn Die Flachen sind 
gu: emvickek: be: den meisten Individuen is: je eir. Paar der 
Prismentlachen ahniich den sanduhrtormigen Augilen gebaut. 



Die Enrwickiung der Krysialle is: vorherrschend nach 
110). die Pinakoide 100 und OlO sind sehma! und schlechr. 
dagegen 03! immer gu: ausgebiide:. 

KrystaHsystem: monosymmecrisch. 

Axenvernakniss: a : c : c — J' 7 334 :1: 0*97$5. 
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Die beobachteten Formen sind: 

a(100), c(001), £(010), m( 110), «(210), /(Ol 1), p(111 ). 
Rechnung und Beobachtung stellen sich wie folgt: 


119 



Buchstaben 

Indices 

Gemessen 

Gerechnet 



00L : 100 


71 °54' 


c : t 

001 : Oil 

34°31' 

33 44 



001 : 111 


37 56 


C ■ P 

001 :111 

51 56 

52 23 


c : in 

001 : 110 

76 54 

76 54 * 


a : u 

100 : 210 

25 21 

24 57 


a : m 

100 : 110 

42 56 

42 56 



100: 111 


48 30 


a : b 

100 : 010 

89 58 

90 0 



100 : 011 


75 6 


b : c 

010 : 001 

90 1 

90 


b : t 

010 : Oil 

56 21 

56 8 


b : in 

010 : 110 

47 4 

47 4 * 



010: 111 

• 

64 27 


in : n 

110 : 210 

IS 0 

17 59 


in : t 

110:011 

55 29 

55 29 * 



110 : 111 


38 58 


i 

Oil : 111 


26 36 



Oil : Ill 


35 9 


t : m' 

Oil : TlO ! 

78 18 

78 15 


p : in' 

Ill : TlO 

51 10 

50 43 

Auf 001 ist die Ausloschung parallel den Kanten ( 


Dabei zeigt sich ein eigenthiimliches Phanomen. Laufen die 
Schwingungsrichtungen im Krystall parallel zu denen der 
gekreuzten Nicol, so erscheint die Platte dunkelviolblau; wird 
der Krystall dann gedreht, so verschwindet die blaue Farbe 
und in der 45°-Stellung ist die Farbe hellgelb; bei weiterer 
Drehung dunkelt die gelbe Farbe immer mehr ab, und in der 
90°-Stellung ist die Farbe wieder dunkelviolblau. 

Auf 001 tritt eine der beiden Axen nahezu centrisch aus. 
doch so undeutlich, dass eine genaue Feststellung des optischen 
Charakters nicht moglich war. Bei Anwendung des Babinet - 
schen Compensators scheint sich der schwarze Streifen nach 
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entgegengesetzter Richtung hin zu verschieben, als der nega¬ 
tive Glimmer dies bewirkt, also die Substanz' optisch positiv 
zu sein. 

Dichroismus ist nicht bemerkbar. 


XIV. aH-N,SO. 

D / O 


Die Krystalle dieser Substanz. welche Prof. Wei del mir 
iibergab, entstammen zwei Losungen, die einen aus einer 
unreinen, die anderen aus einer reinen Losung. Erstere sind 
theihveise undurcbsichtig und braun gefarbt, letztere voll- 
kommen klar und durchsichtig, aber ausserordentlich klein; 
krystallographisch sind beide ident. Die einzelnen Flachen 
sind haufig gekriimmt und haben einzelne Krystalle eine Con¬ 
figuration, welche den Anschein erweckt, als ob sie Theile 
einer Kugel waren. Die Flache 100 gibt immer eine Reihe von 
Signalen. 

Krystalls 5 r stem: monosymmetrisch. 

Axenverhaltniss:* a : b : c — 2 * 7S3 : 1 : 1*278. 

Tj r= 69° 22'. 



Die beobachteten Formen sind: 

a (100), 7//(l 10), / (013). 

Messungen und Rechnung sind in folgender Tabelle zu- 
sammengestellt: 
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Buchstaben 

Indices 

Messung 

| Rechnung 


001 

: 013 



16 c 

>26' 


001 

: Oil 



41 

30 


001 

: 100 



69 

22 


001 

: 110 



82 

44 

a : t 

100 , 

.013 

70‘ 

>14' 

70 

14 * 


100 

: Oil 



74 

42 


100 

: 111 



61 

47 

a : m 

100 

: 110 

68 

58 

68 

58 * 

a' : t 

TOO 

: 013 

109 

46 

109 

46 


010 : 

: Oil 



48 

30 


010 

: 013 



73 

34 


010 : 

: 111 



52 

46 


010 : 

: 110 



21 

2 


100 

: 111 



42 

43 

m . in ' 

110 : 

: TlO 

42 

4 

42 

4 * 


Oil : 

: 013 



25 

4 


Oil : 

: 111 



12 

25 

m : /' 

110 : 

: Oil 

97 

30 

98 

2 


Die Krystalle sind gut spaltbar nach (110), (100), (013) 
und sind an jedem Individuum die Spaltrisse unter dem Mikro- 
skop sichtbar. 

Die Substanz ist stark doppelbrechend, auf 100 die Aus- 
loschung parallel zur Kante 100: 110. Ein Axenaustritt konnte 
nicht beobachtet werden. 

Die Krystalle sind dichroitisch, und zwar ist es ein blosser 
Absorptionsdichroismus, indem die Farbe vvechselt von licht- 
grtin bis dunkelgriin. Verlaufen die Scbwingungen parallel zur 
Kante 100: 110, so ist die Farbe dunkelgriin, gehen sie senk- 
recht zur Kante, so erscheint der Krystall fast farblos. 


Diese krystallographischen Untersuchungen wurden im 
mineralogischen Museum der k. k. Wiener Universitat aus- 
geftihrt und sage ich hiemit dem Herrn Prof. Schrauf ge- 
ziemend Dank fur seine giitige Unterstiitzung. 
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